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LI IMAUSAINEKOOSTUMUS 

Keksinnon kohteena on patenttivaatimuksen 1 
johdanto-osassa maaritelty liimausainekoostumus kay- 
5 tettavaksi puuperaisten levyjen, kuten vanerin, liima- 
vanerin, rimalevyn, kuitulevyn tai vastaavan valmis- 
tukseen . 

Vanerilla tarkoitetaan tassa yhteydessa vane- 
ria, lastulevya tai vastaavaa monikerroksista tuotet- 

10 ta, joka on muodostettu ainakin kolmesta paallekkain 
tai ristikkain asetetusta viilukerroksesta, jotka on 
liimattu ja puristettu toisiaan vasten vanerin, lastu- 
levyn tai vastaavan muodostamiseksi . 

Entuudestaan tunnetaan erilaisia liima- 

15 aineita kaytettavaksi puulevyteollisuudessa . Esimer- 
kiksi tunnettua on kayttaa liima-aineena f enolihartsi- 
liimoja, kuten f enolif ormaldehydihartsia, tai 

ureahartsiliimoja. Lisaksi on tunnettua lisata liima- 
aineeseen vaahdottavaa ainetta liima-ainekoostumuksen 

20 vaahdottamiseksi ennen sen syottoa puulevyn liimauk- 
seen. Tunnettua on kayttaa vaahdottimena edullisesti 
verijauhetta. Ongelmana verijauheen kaytossa ovat eet- 
tiset kysymykset. Edelleen verijauhetta kaytettaessa 
liima-ainekoostumukseen voidaan joutua lisaamaan eril- 

25 lista pintajannitysta alentavaa ainetta haluttujen 
ominaisuuksien aikaansaamiseksi . Lisaksi ongelmana ve- 
rijauheen kaytossa on sen lisaaminen liima- 
ainekoostumuksen tayteaineeseen tai kovettimeen jauhe- 
maisessa muodossa, jolloin koostumuksen taydellisen 

3 0 homogeenisuuden saavuttaminen on vaikeaa. 

Puulevyteollisuudessa on kokeiltu myos muita 
erilaisia liima-ainekoostumuksia . Kuitenkaan ei ole 
loydetty tarpeeksi hyvaa koostumusta, jossa ei olisi 
kaytetty verijauhetta, tehokkuudeltaan, liimausominai- 

35 suuksiltaan, hinnaltaan ja kestavyydeltaan kaytetta- 
vaksi puuperaisten levy j en valmistukseen . 



Lisaksi ongelmana tunnettujen liima-ainekoos- 
tumusten kaytossa on niiden huono sailyvyys, jolloin 
koostumukset on sekoitettava juuri ennen kayttoa. Li- 
saksi tunnettuj en koostumusten liima-ainekonsentraatio 
on tavanomaisesti alhainen, jolloin mahdolliset epa- 
puhtaudet aiheuttavat liima-ainekoostumuksen saastumi- 
sen helpommin. 

Keksinnon tarkoituksena on poistaa edella 
mainitut epakohdat koskien liimausainekoostumusta puu- 
peraisten levyjen valmistuksen yhteydessa. Erityisesti 
keksinnon tarkoituksena on tuoda esiin uusi, parempi 
ja eettisempi liimausainekoostumus . 

Keksinnon mukaiselle liimausainekoostumuksel- 
le on tunnusomaista se, mika on esitetty patenttivaa- 
timuksissa. 

Keksinto perustuu liimausainekoostumukseen, 
jota kaytetaan puuperaisten levyjen valmistukseen. 
Liimausainekoostumus sisaltaa ainakin hartsia ja vaah- 
dotusainetta, ja se on vaahdotettavissa. Keksinnon mu- 
kaisesti vaahdotusaineena kaytetaan orgaanisia j a/tai 
epaorgaanisia pinta-aktiivisia sulf aatti- , sulf onaat- 
ti-, fosf aatti- tai f osf onaattiyhdisteita tai niiden 
johdannaisia tai niiden seoksia. 

Keksinnon eraassa sovelluksessa vaahdotusai- 
neena kaytetaan ainetta, joka on valittu ryhmasta: nat- 
riumisopropyylisulf onaatti , natriumlauryyli sulf aatti , 
natriumlauryylisulf onaatti, natriumbentseenisulf onaat- 
ti, natriumalkyylibentseenisulf onaatti , ammoniumlau- 
ryylif osf aatti , ammoniumlauryylisulf onaatti , ammonium - 
lauryylisulf aatti, kaliumlauryylisulf aatti, kaliummole- 
iinisulf aatti , natriumnaf taleenisulf onaatti tai niiden 
johdannainen tai niiden seos tai sen tapainen. Vaihto- 
ehtoisesti voidaan kayttaa mita tahansa vastaavaa pin- 
ta-aktiivista yhdistetta vaahdotusaineena. Tassa yhtey- 
dessa pinta-aktiivisen yhdisteen tarkoituksena on ni- 
menomaan alentaa seoksen tai koostumuksen pintajanni- 
tysta ja edistaa sen vaahtoamista. 
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Keksinnon eraassa sovelluksessa hartsina, so. 
varsinaisena liima-aineena, voidaan kayttaa edullises- 
ti fenoliformaldehydihartseja, ureaf ormaldehydihartse- 
ja, aminohartseja tai muita vastaavia hartseja. Eraas- 
5 sa sovelluksessa hartsina kaytetaan UF (ureaformalde- 
hydi) , MUF (melamiiniureaf ormaldehydi) , MUFP, PF (f e- 
noliformaldehydi) , PMF tai PRF tai niiden johdannaista 
tai niiden seosta tai vastaavaa. 

Keksinnon eraassa edullisessa sovelluksessa 
10 liimausainekoostumus sisaltaa hartsia 40 - 80 p-%. 
Eraassa edullisessa sovelluksessa koostumus sisaltaa 
vaahdotusainetta 1 - 10 p-%. 

Keksinnon eraassa sovelluksessa lii- 
mausainekoostumus sisaltaa tayteainetta, edullisesti 0 
15 - 20 p-%. 

Tayteaineella tarkoitetaan tassa yhteydessa 
sinansa tunnettua tayteainetta tai kovetinta tai niiden 
seosta. Kovetin aikaansaa liiman kovettumisen kaytto- 
kohteessa, so. puuperaisten levyjen valmistusvaiheessa, 
20 usein edullisesti yhdessa puristuslammon kanssa. Eraas- 
sa sovelluksessa tayteaineena kaytetaan tarkkelysta, 
liitua,. natriumkarbonaattia, kaliumkarbonaattia, queb- 
rachoa tai niiden johdannaista tai niiden seosta tai 
vastaavaa . Quebracholla tarkoitetaan eraiden etela- 
25 amerikkalaisten lehtipuiden kovaa puuainesta. Liidulla 
tarkoitetaan tassa yhteydessa loyharakenteista, kevyt- 
ta ja murenevaa kalkkikivea. 

Keksinnon eraassa sovelluksessa lii- 
mausainekoostumus sisaltaa liuotinta, edullisesti 0 - 
30 40 p-%. Eraassa sovelluksessa liuottimena on vesi tai 
orgaaninen liuotin. 

Eraassa sovelluksessa liimausainekoostumus si- 
saltaa katalyyttia. 

Keksinnon eraassa edullisessa sovelluksessa 
35 vaahdotusaine on nestemaisessa olomuodossa, ja se li- 
sataan nestemaisena liimausainekoostumukseen. Eraassa 
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edullisessa sovelluksessa liimausainekoostumus on 
emulsio . 

Keksinnon eraassa sovelluksessa lii- 
mausainekoostumus on muodostettu sekoittamalla hartsi 
5 ja vaahdotusaine toisiinsa seoksen tai emulsion, esim. 
vesiemulsion, muodostamiseksi . Eraassa sovelluksessa 
hartsi ja vaahdotusaine sekoitetaan korkeassa lampoti- 
lassa, esim. yli 40 °C. Eraassa sovelluksessa seoksen 
tai emulsion liima-aineen konsentraatio on korkea. 
10 Keksinnon ansiosta saavutetaan aiempaa tehok- 

kaampi ja eettisempi liimausainekoostumus. Keksinnon 
etuna on, etta aikaansaadaan koostumus, jonka vaahdot- 
tuvuus ja sen hallinta ovat erittain hyvia. 

Keksinnon mukaisesti liimausainekoostumus si- 
15 saltaa hartsia ja vaahdotusainetta ja edullisesti li- 
saksi liuotinta ja/tai tayteainetta; erillisia lisaai- 
neita ei tarvita. Edelleen keksinnon etuna on, etta 
vaahdotusaine on edullisesti nestef aasissa, jolloin 
aikaansaadaan hyvin homogeeninen liimausainekoostumus, 

2 0 kun koostumuksen muodostavat komponentit sekoitetaan 

nestemaiseksi liimausaineseokseksi . 

Edelleen keksinnon etuna on liimausaineen hy- 
va ja nopea levittyvyys liimattavalle pinnalle. Lii- 
mausaine ei ole siirappimaista ja se katkeaa levitys- 
25 vaiheessa helposti. Talloin liimausaineen kulutus pie- 
nenee . 

Lisaksi liimausainekoostumuksen etuna on sen 
hyva sailyvyys, koska. koostumuksen konsentraatio on 
olennaisesti korkeampi kuin aiemmin tunnetuissa lii- 

3 0 mausaineissa ja lisaksi koska liimausaineseos tai - 

emulsio on muodostettu edullisesti sekoittamalla nes- 
temaiset komponentit keskenaan ja keittamalla seosta 
edullisesti suhteellisen korkeassa lampotilassa (yli 
40 °C) . Liimausainekoostumus sailyy olennaisesti muut- 
35 tumattomana jopa viikkoja. Lisaksi koostumus ei ole 
herkka epapuhtauksille, mikrobeille tai vastaaville. 



Keksinnon mukainen liimausainekoostumus so- 
veltuu kaytettavaksi erilaisten puiiperaisten levyjen 
valmistuksessa erilaisissa olosuhteissa. 

Keksintoa selostetaan seuraavassa yksityis- 
kohtaisten sovellusesimerkkien avulla. 

Esimerkki 1 

Kokeessa valmistettiin liimausainekoostumus . 
52 p-% fenoliformaldehydihartsia, 8,7 p-% tayteainetta 
ja 1,7 p-% ammoniumlauryylisulf aattia seka 37,3 p-% 
liuotinta (vetta) sekoitettiin keskenaan vesiseoksen 
muodostamiseksi . Tayteaine oli kalsiumkarbonaatin, 
tarkkelyksen ja vehnajauhon seos, 

Syntyneella seoksella oli hyvat vaah- 
toamisominaisuudet • 

Esimerkki 2 

Kokeessa valmistettiin esimerkin 1 mukainen 
liimausainekoostumus vastaavalla tavalla. Poikkeuksena 
esimerkkiin 1, tassa kokeessa ammoniumlauryylisulf aat- 
ti oli suoraan vesiemulsiona. Seoksen koostumus oli 
vastaava kuin esimerkissa 1. Syntyneella seoksella oli 
olennaisesti yhta hyvat vaahtoamisominaisuudet kuin 
esimerkin 1 seoksella, 

Esimerkki 3 

Kokeessa sekoitettiin 50 p-% f enolif ormalde- 
hydihartsia, 10 p-% tayteainetta (kuten esimerkissa 
1) , 5,2 p-% natriumalkyylibentseenisulfonaattia ja 
34,8 p-% liuotinta (vetta). Talloin aikaansaatiin hy- 
vin vaahtoava seos . 
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Esimerkki 4 

Kokeessa valmistettiin esimerkin 3 mukainen 
liimausainekoostumus. Poikkeuksena esimerkkiin 3, tas- 
5 S a kokeessa kaytettiin vaahdotusaineena natriumalkyy- 
libentseenisulfonaatin ja ammoniumlauryylisulf onaatin 
seosta, jolloin pystyttiin puolittamaan vaahdotusai- 
neiden kokonaismaara. vaahdon aikaansaamiseksi . Talloin 
seoksen koostumuksessa vesipitoisuus oli 37,4 p-% ja 
10 vaahdotusaineen pitoisuus 2,6 p-%. 

Tuloksena aikaansaatiin hyvin vaahtoava seos . 

Keksinnon mukainen liimausainekoostumus so- 
veltuu erilaisina sovelluksina erilaisten puuperaisten 
15 levyjen valmistukseen. 

Keksinnon sovellukset eivat rajoitu esitet- 
tyihin esimerkkeihin, vaan ne voivat vaihdella oheis- 
ten patenttivaatimusten puitteissa. 
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PATENTTIVAATIMUKSET 

1. Liimausainekoostumus kaytettavaksi puupe- 
raisten levy j en valmistukseen, joka liimausainekoostu- 
mus sisaltaa hartsia ja vaahdotusainetta, ja joka koos- 
tumus on vaahdotettavissa, tunnettu siita, etta 
vaahdotusaineena kaytetaan orgaanisia j a/tai epaor- 
gaanisia pinta-aktiivisia sulf aatti- , sulf onaatti- , 
fosfaatti- tai f osf onaattiyhdisteita tai niiden johdan- 
naisia tai niiden seoksia. 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lii- 
mausainekoostumus, tunne. ttu siita, etta vaahdo- 
tusaine on valittu ryhmasta; natriumisopropyylisulf o- 
naatti, natriumlauryylisulf aatti, natriumlauryylisulf o- 
naatti, natriumbentseenisulf onaatti, natriumalkyyli- 
bentseeni sulf onaatti , ammoniumlauryylif osf aatti , ammo- 
niumlauryylisulf onaatti , ammoniumlauryylisulf aatti , ka- 
liumlauryylisulf aatti , kaliummoleiinisulf aatti , natri- 
umnaftaleenisulf onaatti, niiden johdannainen tai niiden 
seos tai sen tapainen. 

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen lii- 
mausainekoostumus, tunnettu siita, etta koostumus 
sisaltaa vaahdotusainetta 1-10 p-%. 

4. Jonkin patenttivaatimuksista 1-3 mukainen 
liimausainekoostumus, tunnettu siita, etta hartsi 
on valittu ryhmasta; UF, MUF, MUFP, PF, PMF, PRF, nii- 
den johdannainen tai niiden seos tai sen tapainen. 

5. Jonkin patenttivaatimuksista 1-4 mukainen 
liimausainekoostumus, tunnettu siita, etta koos- 
tumus sisaltaa hartsia 40 - 80 p-%. 

6. Jonkin patenttivaatimuksista 1-5 mukainen 
liimausainekoostumus, tunnettu siita, etta koos- 
tumus sisaltaa tayteainetta. 

7. Jonkin patenttivaatimuksista 1-6 mukainen 
liimausainekoostumus, tunnettu siita, etta koos- 
tumus sisaltaa tayteainetta 0-20 p-%. 

8. Jonkin patenttivaatimuksista 1-7 mukainen 
liimausainekoostumus, tunnettu siita, etta tayte- 
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aine on valittu ryhmasta; tarkkelys, liitu, natriumkar- 
bonaatti, kaliumkarbonaatti , quebracho tai niiden joh- 
dannainen tai niiden seos tai sen tapainen. 

9. Jonkin patenttivaatimuksista 1-8 mukainen 
liimausainekoostumus, tunnettu siita, etta koos- 
tumus sisaltaa liuotinta. 

10. Jonkin patenttivaatimuksista 1-9 mukai- 
nen liimausainekoostumus, tunnettu siita, etta 
koostumus sisaltaa liuotinta 0-40 p-%. 

11. Jonkin patenttivaatimuksista 1-10 mu- 
kainen liimausainekoostumus, tunnettu siita, etta 
liuotin on vesi tai orgaaninen liuotin. 

12. Jonkin patenttivaatimuksista 1-11 mukai- 
nen liimausainekoostumus, tunnettu siita, etta 
vaahdotusaine on nestemaisessa olomuodossa. 

13. Jonkin patenttivaatimuksista 1-12 mukai- 
nen liimausainekoostumus, tunnettu siita, etta 
liimausainekoostumus on muodostettu sekoittamalla 
hartsi ja vaahdotusaine toisiinsa seoksen tai emulsion 
muodostamiseksi . 
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(57) TIIVISTELMA 

Keksinnon kohteena on lii- 
mausainekoostumus kaytettavaksi puupe- 
raisten levy j en valmistukseen, joka lii- 
mausainekoostumus sisaltaa hartsia ja 
vaahdotusainetta, ja joka koostumus on 
vaahdotettavissa . Keksinnon mukaisesti 
vaahdotusaineena kaytetaan orgaanisia 
ja/tai epaorgaanisia pinta-aktiivisia 
sulfaatti-, sulf onaatti- , fosfaatti- tai 
fosfonaattiyhdisteita tai niiden johdan- 
naisia tai niiden seoksia. 



